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La pr§sente invention a pour objet un procede pour la teinture reguli£re 
et rapide des fibres de polyamide synthetique; elle se rapporte §galeraent § . 
Vemploi de colorants exempts de groupes acides carboxyliques ou sulfoniques 
et comportant dans Teur formule au moins un radical SOzNHCO-; elle se rapporte 
5 egalement aux materiaux teints ou imprimes a I'aide du proc§d§ precite. 

On sait qu'il est difficile, notamment dans le domaine des fibres po- 
lyamides d' obtenir-des colorations qui soientpratiquementuni formes ; enef fet ,~ 
ces fibres comportent presque tou jours des irregularity qui sont, soit de na- 
ture chimique ( par* exempl e dues a une repartition non-uniforme des groupes; 

10 d'extremit§s basiques), soit de nature physique ou physico-chimique (par exem- 
ple dues a des differences de morphologie de ces fibres qui peuvent §tre plus 
ou moins cristallines) , soit encore dues a des differences de structure super- 
ficielle de ces fibres ou a leur nature microporeuse et qui entralne des diffe- 
rences de repartition du colorant dans la fibre et surtout des differences dans 

15 le comportement vis-a-vis de la lumifcre en ce qui conceme les phenomfcnes d'ab- 
sorption et de diffusion. Les defauts de coloration qui proviennent de ces in- 
convenients sont en general appeles "trainees" ou "irregularites". 

£n fait, il faut que les teintures conduisent en general a une bonne 
uniformite et a de bonnes caracteristiques de resistance, notammentde resistan- 

20 ce aux traitements humides. Ces deux proprietes ne sont pas toujours obtenues 
simultanement pour tous les colorants et ceci est notamment le cas des fibres 
polyamides. A cet egard, on peut dire que plus le colorant est resistant aux 
traitements humides, moins la coloration obtenue sur une fibre polyamide est 
egale et reguliSre et vice-versa. On sait que les tissus de fibre polyamide 

25 teints par des colorants contenant des groupes sulfoniques donnent lieu a des 
teintures irreguli§res comportant des irregular itis et des trainees; on sait 
par contre que lorsqu'on emploie des colorants disperses contenant des groupes 
carboxyliques (tel que decrit dans le brevet italien No. 985.593 et la demande 
de brevet italienne 19.692 A/74) on obtient des teintures uniformes. De plus, 

30 on sait du contenu du brevet frangais No. 2.245.815 que des teintures r§gulieres 
et resistantes sont obtenues a Vaide de colorants contenant des groupes carbo- 
xyliques en presence d'un agent tannifiant. La Demanderesse, de fagon surprenan- 
te, a constate que des tissus de fibres polyamide m§me lorsqu'ils conduisent 
a une teinture irreguliere a I'aide de colorants contenant des groupes acides 

35 sulfoniques, sont par contre uniformement teints si Von emploie des colorants 
exempts du groupe carboxylique ou sulfonique et contenant au moins dans leur 
formule un groupe -S0 2 NHC0-. 
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Par comparaison avec les colorants analogues contenant des groupes car- 
boxyliques, les colorants selon la pr§sente invention sont moins sensibles, 
lors de Vetape de teinture, aux variations du pH. 

Cette propriety rend par consequent ces colorants bien plus convenables pour 
5 la teinture car ils conduisent a des nuances colorSes plus rSgul i fires et plus 
profondes du fait que lesdits colorants ne donnent pas lieu au ph§nom§ne dit 
"placage" qui, par contre, se produit pour les colorants precit§s. De plus, la 
resistance des colorations obtenues.aux traltements humides est de fagon satis- 
faisante plus §levee ce qui, par consequent, ne necessite pas Temploi d'agents 

10 tannlfiants. . 

Par rapport aux colorants contenant des groupes acides carboxyliques et 
aux colorants disperses classiques, les colorants employes dans le proc§d6 de 
teinture selon la pr§sente invention offrent l'avantage important de ne pas 
exiger de traitement de finition car ils sont solubles dans les conditions de 

15 leur application* 

Les colorants employes dans le proc§d§ selon la pr§sente invention, con- 
tenant le radical divalent -S0 2 NHC0~, peuvent etre en outre utilises pour la 
teinture de matieres a base d'ether ou dusters de cellulose tels que par 
exemple, acitate secondaire de cellulose, triacetate de cellulose, ou de 

20 fibres preparees a partir d'esters terSphtaliques tels que par exemple, des 

fibres connues sous la denomination commerciale de Terital®, Dacron®, TrSvira®. 

Les colorants employes dans le proc§d§ selon la prSsente invention peuvent 
Stre appliqu§s a Taide de bains aqueux ou de bains contenant des sol vants organiques- 
En tant que solvents organiques, il est possible d' employer des sol vants ayant 

25 de preference un point d' ebullition compris entre 40 et 170°C, par exemple des 
hydrocarbures aromatiques, tels que tqlu§ne, xylene, hydrocarbure halog§n§ et 
tout notamment des hydrocarbures aliphatiques halogenes tels que chlorure de 
methylene, chloroforme, t£trachlorure de carbone, l,l-dichloro£thane, 1-2-di- 
chloroSthane, 1-1-2-trichloroethane, 1-1-1-2-tetrachloroethane, l-l-2-2-t§tra- 

30 chloroSthane, pentachloroSthane, 1-chloropropane, 2-chloropropane, 1-2-dichloro- 
propane, 1-1-1-trichloropropane, I-chlorobutane, 2-chlorobutane, 1-4-dichloro- 
butane, 1 -chloro-2-methyl propane et 2-ch1oro-2-methyl propane, des hydrocarbures 
aromatiques halogenes tels que le chlorobenzene et ie dichlorobenzene. 
Se sont reveles tout parti culierement convenables a cette fin le t§trachloro- 

35 ethylene, .le trichloroethylene et le 1-1-1-trichloroethane. 

En tant qu'exemples de colorants contenant le radical -S0 2 NHC0- confor- 
mes a la prSsente invention, on peut citer les colorants azo, anthraquinone, 
polymethine et nitroamino. 
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Sont tout parti culifcrement convenables les colorants prSsentant les 
formules 1 a 14 suivantes: 



(7) 




10 dans laquelle: 



15 



20 



25 



X est-SOfeNHCORi ou -CONHSQa Ri et, eri outre, 

R x est un radical alkyle inferieur comportant 1 a 4 ato- 
nies de carbone ou un radical alkyle; 

R 2 , R3, indgpendamment I'un de 1 'autre, sont constitues par un 
atome d'hydrogene ou un radical alkyle comportant 1 a 
4 atonies de carbone ou encore un atome de chlore ou de 
brome, ou un croupe N0 2 , CN, S0 2 R (R Stant un radical 
alkyle inferieur) ou S0 2 NH 2 ; 

Rt», Rs» indSpendamment I'.un de I'autre, sont un atome d'hydro- 
gene ou d'halogene ou un groupe 0CHCH 2 0H, alkyle infe- 
rieur ou alkyloxyle. inferieur ou acylamino; 

R6> R 7» i ndgpendamment Tun de I'autre, sont un atome d'hydro- 
g&ne ou un radical alkyle inferieur, CH 2 CH 2 0H, CH 2 CH 2 R 
(R §tant un radical acyloxy inf§rieur), CH 2 CH 2 CN, 
CH 2 CH 2 C00R (R §tant un radical alkyle inf§rieur). 



(2) 



30 




dans laquelle: 



35 



est -SO^HCORx ou -CONHSOjRj. 

Ri etant un radical alkyle inferieur comportant 1 a 4 
atomes de carbone ou un radical aryle; 
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15 



20 



25 



R2, f*3> R* etant, independamment Tun de Tautre, un atome 
d'hydroggne, ou de chlore, ou de brome, ou un radical al- 
Kyle compprtant 13 4 a tomes de carbone, ou encore un 
groupe N0 2 , CF 3: , CN, S0 2 R (R etant un radical alkyle 1nf§- 
rieur), SOjNH^ C0NRS0 2 (R etant suivant le cas 
un atome d'hydrog&ne ou un radical alkyle inffirieur), C00R 
(R etant un radical alkyle inf6rieur), ou -CONRR 1 (R, R 1 
etant, independamment Tun de T autre, un atome d'hydrogd- 
ne ou un radical alkyle), ou X; 

Rs» R 6» etant, independamment Tun de Tautre, un atome d'hydro- 
g6ne, ou d'halog§ne, ou un radical -0CH 2 CH 2 0H, alkyle, al- 
coxyl infgrieur ou acylamino; 

R 7 pouvant etre,selon le cas,un atome d'hydrogdne 

ou un radical alkyle infGrieur, ou encore un groupe CH^H^N, 
CH^CH 2 0R (R etant un radical alkyle inf§rieur), CH 2 CH 2 0H, 
CH a CH 4 C00R (R etant un radical alkyle inferieur). 




(3) 



dans laquelle: 



30 



35 



> 2 » 



est un radical -C0NH 3 0 2 R 1# ou -SO^HCOR,, 

R 2 etant un radical alkyle comprenant 13 4 a tomes de 
carbone, ou un radical aryle; 
R 3 > R^ Sont un atome d'hydrog§ne, de chlore, ou de brome, 
ou un radical alkyle comprenant 13 4 atomes de carbone ou 
encore un groupe CN, S0 2 NH 2 , CF 3 , -S0 2 R (R etant un radical 
alkyle inferieur), COOR (R etant un radical alkyle infer leur), 
CONRR' (R, R 1 etant, independamment Tun de Tautre, un 
atome d'hydrogSne ou un radical alkyle), -C0NR-S0 2 - (R etant 
un atome d'hydrogSne ou un radical alkyle), ou X; 
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R5 est un a tome d'hydrogene, ou d'halogSne, ou un radical' al- 
kyle ou alcoxyle inferieur; 

R6» R7t etant, independamment Tun de T autre, un atorae d'hydro- 
g£ne, ou un radical alkyle inf§rieur, ou un groupe Ctfe-CffeOH, 
CH 2 CH 2 0R (R §tant un radical acyle- inferieur) , CH 2 CH 2 CN» 
CH 2 CH 2 C00R (R Stant un radical alkyle inferieur). 





R 3 




















X 


. N==N 

HO 


y 

R 5 





[4) 



15 dans laquelle: 



20 



25 



X est -S0 2 NHC0Rx, ou -C0NHS0 2 Ri, 

R x etant un radical alkyle comprenant 1 5 4 atomes de 
carbone ou un radical aryle; 
R2» R 3 sont un atome d'hydrogene, de chlore ou de brome, ou 

un radical alkyle inferieur, N0 2 , CN, S0 2 NH 2 , S0 2 R (R etant 

un radical alkyle inferieur) 
Ri> sont un radical alkyle inferieur, ou un groupe C0NH 2 , 

CONRR" (R, R 1 etant, independamment Tun de T autre, un 

atome d'hydrogSne ou un radical alkyle inferieur), COOR 

(R §tant un radical alkyle inferieur); 
R 5 sont un radical alkyle inf§rieur CH 2 CH 2 0H, un radical 

aryle §ventuel lenient substitu§ par un halogene ou un groupe 

nitro, ou C0CH 3 . 
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(5) 



15 



20 



dans ladite formule: 

X §tant -S0 2 NHC0R 5 ou -C0HNS0 2 R 5 ; 

Ri, R 2 , R3 §tant un atome d'hydrogene, ou un atome de brome, 
ou de chlore, ou encore un groupe alkyle comprenant 1 a 
4 atomes de carbone, CN, N0 2 ., S0 2 NH 2 , S0 2 R (R §tant un ra- 
dical alkyle inf§rieur; 
Ri# etant un alkyle comprenant 15 4 atomes de carbone, ou un 
groupe C0NH 2 , C00R (R etant un radical alkyle), -C0NRR* 
(R, R f §tant, ind§pendamment Vun de V autre, un atome 
d'hydrogene ou un radical alkyle infSrieur; 
R 5 etant un radical alkyle comprenant 18 4 atomes de carbone 
ou un radical arvle. 



25 



30 




(6) 



dans ladite formule: 

X etant 



35 



SO2NHCOR1 ou -CONHS0 2 Ri; 
Ri etant un radical alkyle comprenant 13 4 atomes de 
carbone, ou un radical aryle; 
* 2 , R 3 etant, indSpendamment Tun de I'aujre, un atome d'hydro- 
gene, de chlore, ou de brome, ou un radical alkyle compre- 
nant 1 a 4 atomes de carbone, ou un groupe CN, N0 2 , S0 2 NH 2 , 
S0 2 R (R Stant un radical alkyle inferieur); 
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Rii» R5 §tant, independamment Tun de I'autre, un atome d'hy 
drogSne, ou un radical alkyle comprenarrt 13 4 atomes de 
carbone, un radical CH 2 CH 2 0H. 



10 




(7) 



dans laquelle: 



15 



<2> 



20 



est -50 2 NHC0Ri ou -C0NHS0 2 Ri; 
Ri etant un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de 
carbone ou un radical aryle; 
R 3 sont un atome d'hydrogSne, de chlore, ou de brome, 
ou un radical alkyle infSrieur, ou un groupe CN, N0 2 , 
S0 2 NH 2 , S0 2 R (R §tant un radical alkyle inf§rieur); 
Ri*s R5* Re sont un atome d'hydrogene, ou un radical alkyle 

ou alcoxyle comprenant 1 a 4 atomes de carbone; 
R7, §tant un atome d'hydrogene, ou un radical alkyle. 





R 5 0 






25 


#> 




X lf2 




R 6 0 


NH — 




30 






R 3 



dans ladite formule: 

X etant -CONHSO2R1 



35 



ou -S0 2 NHC0Ri; 
Ri §tant un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de 
carbone ou un radical aryle; 
*2» R3 etant, indSpendamment l!un de Vautre, un atome d'hy- 
drogene, de chlore ou de brome, ou un radical alkyle com- 
prenant 1 a 4 atomes de carbone, pu un groupe CN, S0 2 NH 2 , 
S0 2 R (R §tant un radical alkyle inf§rieur); 
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Ri* etant un groupe OH, Mfe, NHR (R etant un radical alkyle 

comprenant 1 a 4 atomes de carbone; 
Rst R6^tant un groupe OH, NH 2 , N0 2 , ou un atome d'hydrogfcne 

Tun des groupes Ri>, Rg, R 6 pouvant 



etre le radical : 



R 3 



dans lequel: . X, R x et R 3 ont les significations pr6c1t§es 



15 




> — ( 






Rl N0 2 




R 2 



(9) 



20 



25 



30 



dans ladite.formule: 

X §tant -C0NHS0 2 - ou -S0 2 NHC0- 

R x etant un atome d'hydrogSne, ou de chlore, ou un radical 
alkyle comprenant 13 4 atomes de carbone* ou alcoxyle 
comprenant 1 i 4 atomes de carbone; 

R 2 etant un atome d'hydrogSne, de chlore, ou de brome, ou un 
radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de carbone. 









« 5 


R3 mmm 




— N=N 




R- 


X 


Re 



110) 



35 dans ladite formule: 

.X etant -S0 2 NHC0Ri ou -C0NHS0 2 R l3 

R 2 t R3. Ri» §tant un atome d*hydrogene, de chlore, ou de brome, 
ou un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de carbone, 
ou un groupe CN, N0 2 , S0 2 NH 2 , S0 2 R (R etant un radical 
alkyle inferieur); 
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Ri §tant un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de carbone 
ou un radical aryle; 

R5* R6 etant un atome d'hydrogfcne, ou un radical alkyle com- 
prenant 1 § 4 atomes de carbone. 



5 




R 3 












10 


X 




. R 5 



ill) 



15 



20 



25 



30 



35 



dans cette formule: 
X 



Ri# , 



etant S0 2 NHC0Ri ou -CONHS0 2 Ri; 
Ri §tant un radical alkyle contenant 18 4 atomes de car 
bone, ou un radical aryle; 
R 3 §tant un atome d'hydrogfcne, de chlore, ou de brome, un 
radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de carbone, ou un 
groune CN, N0 2 , S0 2 NH , S0 2 R (R §tant un radical alkyle 
iriferieur); 

R 5 6tant un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de 
carbone, ou un radical aryle. 



R 3 


CH 3 


I CHr " 




R 2 — N=CH-CH « 






\ 


T 


CH 3 


dans cette formule: 



(12) 



X §tant -S0 2 NHC0Ri ou -C0NS0 2 Ri; 

Ri §tant un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de 
carbone, ou un radical aryle; 
R 2 , R3 etant un atome d'hydrogene, de .chlore, ou de breme, ou 
un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de carbone, ou 
un group* CN, N0 2 , SG 2 NH , S0 2 R (R etant un radical alkyle 
infSrieur). 
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^S0 2 




HN 




^J-N-N-A 




•^CO- * 





U3) 



dans laquelle A est une base copulante. 




Re 



dans cette formule: 

X etant -S0 a NHC0R 4 ou -CONHSOjR^ 

R, 6tant un radical alkyle comprenant 13 4 a tomes de 
carbone ou un radical aryle; 
R lt R 3 §tant, ind§pendamment Tun de V autre, un atome d'hydro- 
g£ne, de chlore, ou de brome, un radical alkyle comprenant 
1 a 4 atomes de carboe, ou un groupe CN, N0 3 , SO*NH*, S0 2 R 
(R gtant un radical alkyle inf§rieur); 
R^» Rs etant un atome d'hydrogfcne, un radical alkyle comprenant 

1 a 4 atomes de carbone, ou le groupe CN; 
R 6 §tant un atome d'hydrogfine, ou un radical alyyle inf§rieur, 
ou aryle. 

Les colorants pr§sentant les formules g£n§rales (1 a 14) sont des colo- 
rants nouveaux et, a ce titre, n Is constituent 1'un des objets de la prSsente 
invention. La prisente invention a en outre pour objet les articles, produits 
et tissus en fibres polyamides syntheti que* col ores ou imprim§s a l'aide du pro- 
cede d§crit ci-dessus et, notamment, a l'aide des colorants nouveaux de formule 
g§nerale U a 12). D'autres buts et avantages de la presente invention apparaf- 
tront a I 1 etude de la description suivante des exemples donnSs a titre non li- 
mitatif.. 
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EXEMPLE A 

- Exemple ggngral de teinture a l'aide de colorants isol6s sous forme acide . 

Une quantite de colorant necessaire a Vobtention de certaines profon- 
5 deurs de coloration est dissoute dans un bain colorant, puis est salifiee "in 
.situ" sous forme acide a l'aide de la quantit§ convenable a l'aide d'alcali 
volatil ou fixe (NhV>H, KOH, NaOH et leurs carbonates). 

be mat§riau a teindre est introduit dansun bain colorant a 50-60°C, 
dont la temperature est portee graduellement a temperature d'Sbullition, tandis 
10 que Ton ajoute graduellement de petites # quantites d'acide ac§tique afin d'ob- 
tenir, apres 30 a 40 minutes de teinture sous ebullition, un pH permettant 
d'obtenir un bon epuisement du colorant (pH de 5,5 a 6 pour des teintes piles, 
pH de 4,5 a 5 pour des teintes profondes). 

Lorsque le pH optimum est atteint, la teinture est poursuivie durant 20 a 30 
15 minutes supplementaires. La matiere teinte est rincee a plusieurs reprises 
avec de l f eau, puis sechee dans un courant d'air chaud. 

EXEMPLE B 

-Exemple gdngral de teinture a l'aide d'un colorant sous forme salifige . 

20 Une quantity de colorant necessaire a Vobtention d'une certaine pro- 

fondeur de coloration est dissoute dans un bain colorant a 50-60°C. Des quanti- 
ty d'ac§tate d'ammonium variant entre l a 42 par rapport au poids de la fibre 
sont ajoutes a un colorant, puis on y introduit le materiau a teindre, la tem- 
perature est alors portee de fagon graduelle a la temp§rature d' Ebullition. 

25 Entre 10 a 20 minutes d'Sbullition, on ajoute graduellement au bain de petites 
quantity d'acide acetique de fagon a obtenir, apres 30 a 40 minutes d'§buHi- 
tion, un pH optimum pour lequel est obtenue un- bon epuisement de la teinture 
(pH de 5,5 a 6 pour des colorations pSles, pH de 4,5 a 5 pour des colorations 
profondes). Lorsque la teinture est achevee (environ 1 heure a temperature 

30 d f §buil1tion sur le support) le materiau est rince a plusieurs reprises a l'ai- 
de d'eau, puis sechS par un courant d f air. 

EXEMPLE C 

- Exemple de foulage . 

35 On prepare un bain de foul age ayant la composition suivante: 
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- Colorant salifie 10 paJuU 

- Eau 890 n 

- Indalca SR/C (agent epaississant a 12%) 80 » 

- Oxalate d'ammonium sous forme cristalline 20 " 



1000 paAt6 

On emplole un colorant jaune salifi§ ayant la formule suivante: 



10 CH 3 C0NHS0 2 



25 




15 

Un tissu de polyamlde 66 est fouie dans le bain ainsi obtenu, le rap- 
port de torsion ne dgpassant pas 60% • Le materiau foiieest alors s§ch6 a 70°C, 
puis suit un traitement a la vapeur durant 30 a 40 minutes a 104-106°C (sous 
environ 1,2 atmospheres) et est enfin soigneusement lav€ a Vaide d'eau, puis 
20 s§ch§. 

On obtient une coloration jaune reguliere ayant de bonnes resistances a la Tu- 
mi ere et aux traitements humides- 

EXEMPLE D 



- Exemple d 1 impression . 



On prepare une pate d* impression ayant la composition suivante: 
-Colorant sal i fie 5 potto 

-Eau 335 n 

- Indalca PA/3 (solution a 10% d'agent Spaississant) 600 n 
30 - Tartrate d' ammonium a 33% 60 



On emploie le colorant orange ayant la formule suivante?^ P*** 6 



CH 3 C0NHS0 21 



O— N=N — p- N 



, CoHi 



2 n 5 



oc A C2H5 

3b NHCOCH3 

Un tissu textur§ de fibres de polyamide 66 est imprime a 1' aide de ce 

colorant, puis est seche dans un four, et subit un traitement a la vapeur durant 
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30 a 40 minutes a 104-106°C (sous 1,2 atmospheres environ); ce tissu est alors 
soigneusement lav€ a Vaide d'eau, puis s€ch§. On obtient une impression de 
couleur orange uniforme presentant une bonne resistance a la lumifere et a Thu- 
midite. 

Lorsque Ton souhaite appliquer par impression le colorant correspon- 
dant pr§sentant des groupes COOH au lieu du groupe S0 2 NHCO conforme 8 la pr§- 
sente invention, il est nScessaire d'utiliser un produit microraffini pour que 
les produits obtenus presentent des propri§t§s similaires. 

EXEMPLE 1 

2,14 parties de p-amino-henzene-sulfonacetamide sont dissous dans 50 
parties de H 2 0 et 2,5 parties en volume d'HCl concentre (a 36%). 
A Vaide de methodes connues, on effectue une diazotation a 0-2°C par addition 
dans cette solution, d'une solution de 0,69 parties de NaN0 2 dans 15 parties 
de H 2 0. La solution de sel de diazonium ainsi obtenue est versee a 0-5°C dans 
une solution formee de 1,74 parties de N-ethyl-N-beta-cyano6thyl aniline dans 
50 parties d'eau; ensuite, on ajoute de T acetate de sodium jusqu'a Tobtention 
d'un pH d'envirbn 3 au melange resultant. Lorsque la reaction est achevfie, on 
filtre et lave a Vaide d'eau. On recueille ainsi 3,82 g d'un colorant ayant la 
structure: 



CH 3 C0NHS0 2 - 





C 2 H 5 



C 2 H„CN 

qui se presente sous forme d'une poudre jaune-orange qui permet de teindre en 
jaune profond les fibres de polyamide et qui donne lieu a une coloration r§gu- 
liere ainsi qu'a de bonnes resistances a la lumiere et notamment aux traite- 
ments humides. 

EXEMPLE 2 

2,14 parties de p-amino-benzene-sulfonacetamide sont dissoutes dans 
50 parties de H 2 0 et 2,5 parties en volume d'acide chlorhydrique concentre 
(3 36%)- Le melange resultant est alors diazote, a Vaide de methodes connues, 
a 0-2°C par addition d'une solution de 0,69 parties de NaN0 2 dans 15 parties 
d'eau. 

La solution de sel de diazonium resultante est versee a 0-5°C dans 
une solution formee de 2,06 parties de N,N-diethyl-m-amino-acetoanilide, de 
50 parties d'eau et de 1,5 parties en volume" de" HC1 a 36%. On ajoute alors de 
T acetate de sodium a cette solution jusqu'a Tobtention d'un pH de Vordre 
de 3. Lorsque la reaction est achevee, on filtre et lave a Taide d'eau. 
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Le colorant, que Ton obtient sous forme d'une poudre rouge-orange, 
prSsente la structure suivante: 



5 




0,5 parties du colorant a1ns1 obtenu sont dissoutes avec la quantity 
10 requise de NH^OH et m§lang§es au bain de teinture dans un appareil a circula- 
tion du bain. 

100 parties d'un tissu en fibres de polyamide 66 sont introduites dans 
ce.bain dont on 616ve la temperature graduel lenient jusqu'a la temperature 
d'Sbullition. 

15 AprSs 10 a 20 minutes d'§bullition, on ajoute graduellement de l'acide 

ac§tique jusqu'a ce que le pH atteigne une valeur de 4,5-5, La teinture se 
poursuit sous §bullition durant 40 5 50 minutes; ensuite le materiau est lav6 
et sechS dans un four- On obtient une coloration orange tout a fait uni forme 
presentant une bonne rSgularite et de bonnes resistances a la lumiSre et aux 

20 traitements humides. Si, aux colorants d£crits ci-dessus, on substitue une quan 
tit6 equivalente d'un colorant non-fini ayant la structure suivante: 



25 




NHCOCH3 



et opSre selon la m§thode ainsi d§crite, on constate durant la deuxi&me 
teinture de faibles precipitations de colorants qui r§sultent d'un "placage" 

30 sur le materiau et sur les parties metalliques de V appareil. La teinture ain- 
si obtenue prisente, par comparaison avec la pr§c£dente, une coloration plus 
p51e, une plus faible uniformit§ et une resistance plus faible au frottement. 
Si Ton procede aux memes teintures a 1 1 aide des deux memes colorants, mais 
avec addition rapide d'acide ac§tique, on constate que le phenomene de "placage" 

35 augmente notablement pour le colorant contenant les groupes C00H, tandis que 

les colorants contenant les groupes S0 2 NHC0 ne donnent pas lieu a ce ph§nom£ne 
de "placage" et conservent les bonnes caractSristiques dfecrites ci-dessus. Si 
Ton emploie le colorant contenant le groupe C00H, on constate que 1e ph6nom§ne 
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de "placage" precite se produit egalement lorsque le produit non-fini est'rem- 
place par un produit prealablement soumis a un microraffinage. 

EXEMPLE 3 

2,14 parties de p-amino-benzene-sulfonacetamide sont dissoutes dans 
5 50 parties de H 2 0 et 2,0 parties en volume de HC1 concentre (3 3635). On procgde 
selon une methode connue a une diazotation a 0-2°C par addition d'une solution 
de 0,69 parties de NaN0 2 dans 15 parties d'eau. 
- - - La solution de sel de diazoniuni a- 0-5°G resultante est versie-dans- une 
solution form§e de 1,76 parties de l-pheny1-3-m§thyl-5-pyrazolone, 50 parties 
10 d'eau, 1,5 parties en volume d'une solution a 40X de NaOH. Lorsque la reaction 
est achev§e, on ajoute de Vacide chlorhydrique jusqu'a obtention d'une valeur 
de pH de Vordre de 3; ensuite on chauffe durant 30 minutes jusqu'a une valeur 
de Vordre de 50-6G°C, puis on filtre et lave a Veau. Le colorant, que Von 
obtient sous forme d'une poudre jaune, presente la structure suivante: 




Une partie du colorant ainsi obtenu est dissoute dans la quantite re- 
quise de N^OH et additionnee au bain de teinture dans un appareil a circula- 
25 ' tion de bain. 

100 parties d'un tissu en fibres de polyamide sont introduites dans ce 
bain a 50-60°C et on porte graduellement la temperature a la temperature 
d'ebullition. 

AprSs environ 10 a 20 minutes d 1 ebullition, on ajoute graduellement de Vaci 
30 de acetique afin d'obtenir une valeur de pH de Vordre de 4,5 3 5. La teinture 

est poursuivie sous ebullition durant 40 a 50 minutes supplemental res, apr£s 

quoi le materiau recueilli est lave puis s£che dans un four. 

On obtient ainsi une teinture jaune uniforme bien unie qui est caracte- 

risee par sa regularite et ses bonnes resistances a la .lumi§re et aux traite- 
35 ments humides. 
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10 



15 



20 



25 



Lorsque Von remplace le colorant predtfe par une quantite equivalente 
d'im colorant brut non raffing ayant la formule suivante: 



et que Ton opere selon la methode decrite, on constate, au cours de la deux1&- 
roe etape de teinture, que se produit un phenomene de precipitation du colorant 
qui produit un "placage" sur le materiau traite sur les parties m§talliques de 
Tappareil. 

De plus, on constate que le bain n' est pas compietement §puis€, a la 
difference du bain de teinture prepare dans les cas precedents. 

Cette dernifire teinture presente , par comparaison avec la teinture 
obtenue precedemment, une coloration plus pSle, une uniformite moindre et une 
resistance plus faible aux frottements dans les zones ayant ete soumises au 
"placage". 

Si Ton effectue des teintures similaires a Taide des deux colorants 
precites, mals avec addition molns graduelle de Tacide acetique et avec emplol 
de proportions sup§rieures d'acide acetique, on constate que le phenomene de 
"placage" augmente considerablement pour le colorant contenant le groupe COOH. 
Le phenomene d'epuisement s f avere incomplet. 

Ce phenomene de "placage" se produit pour les colorants contenant le groupe 
COOH egalement lorsque Ton substitue au produit brut un produit ayant 6t6 sou- 
mis a un microraffinage. 

En operant substantiellement selon la mgthode indiquee precedemment, 
il est possible de preparer les colorants suivants: 
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Ex. No . Compose diazo 



Copulant 



Teinte sur 1e 
poly amide. 



HH 2 
SO2NHCOCH3 



-CH, 




CH 3 



jaune 



5) 




•< 



C 2 H 5 



C 2 H 5 



jaune 



6) 



7) 



8) 



OCH 



CaH^CN 
C 2 H 5 

C2H5 
C 2 H 5 



" C H, CN 

Q-C, 

CH 3 



N ^ C 2 H 



C 2 H^0H 



jaune 



jaune-orange 



jaune 



jaune 



10) 



C 2 H^0H. 
C 2 Hi,0H 



j'aune 
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S0 2 NHCOCH 3 



11) (/ VNH 2 

>HC0CH 3 

12) 



nhcoch3 

0< 



C 2 H 5 
C2H5 

C 2 H 5 

Ca^OCOCHa 



. jaune-rougeStre 



jaune 



131 



C2H4CN 



C 2 H„0C0CH 3 



jaune 



14) 



15) 



CI 



C 2 hV0H 
OH 



C2H„0C0CH3 
l„0C0CH 3 



jaune 



jaune 



16) 



17) 



18) 



0~K 



C2H4CN 
'C 2 Hi,0H. 



CH, 



CH 3 C0NH^^^ s 'N-A 



CH 3 



I CH 3 

Qj.| CH2CH2OH 



.00 

Ih 3 



jaune 



jaune-orange 



jaune-verdStre 
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24) ff \_ nh 2 n IT" c " 3 jaune 




; 2 NHC0CH 3 



25) * " „ jj— CH 3 jaune 



6 



26) " n n— C0NH 2 jaune 

J 
HO 



6 



Br 

CafyOH 

27) CH3CONHO2S \j\H 2 ({ 4 aune 

C 2 H„0H 



Br 

Br NHCOCH3 



28 > n 0- N< ( C2Hs jaune 

A* C 2 H 5 
NHC0CO, 



29 > CH3-CONH-SO2— ^^-N =J 0H jaune-orange 
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CH 3 -C0NH-S02— . N= 

OCH, ^ SS ^ / ^ V* 0H orange 



^»" 2 ] 



lo- 



CH 3 



— ■ CH3 

CH3-CONHSO2 NH 2 N ^ jaune-orange 



ay C2H5 
N / jaune-orange 



C 2 H 5 

OCH3 



C 2 H 5 . 
C 2 H 5 



orange 



P»<c 2 „ 5 

CH3 



orange 



C 2 hV0H 



jaune-orange 



2 n 5 



C 2 H if 0H 



jaune-orang.e 



2 ..,0H 



42) 



43) 
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37) CH 3 -C0NHS0 2 /"V 



NH 2 ^""V^ jaune-orange 

n==^ y=^ n ch 3 

NHCOCH, 



■3 



38) ^\ N / C2Hs jaune-orange 

\=/ X C 2 H„0C0CH 3 



39 ) " ff jaune-orange 

X C 2 H„0C0CH 3 



^ C 2 H„0H 

40) ° ff /UK jaune-orange 

^ C 2 H,0H 



C 2 H„0C0CH 3 

41) " V 7 H \ jaune-orange 

C 2 H„0C0CH 3 



C2H11CN 

jaune-orange 

OH . 




jaune 
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jaune 



jaune 



jaune 



jaune 



jaune 



jaune 
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80) CH3CONHSO2 --4/ V- W - \\ 1 C " 3 ' jaune 

HO' 




I 

COCH, 



OCH3 

C 2 H 5 



CI " v " 3 , 

0-n( 



51) fVNH 2 f V N \ ora "9 e 

S0 2 NHC0CH 3 NHCOCHa CzHS 




jaune 



jaune 



54) 



55) 




-CH 3 



jaune 



NH 



jaune 



BNSDOCID: <FR 2367856A1_I_> 



2367856 



56) 



CI C »3 



S0 2 NHC0CH 3 



HO | 



0CH 3 



jaune 



57) « >0 jaune 

HO l 



58) " #y^, jaune 



I 

COCH, 



60) » ^ ft C0 - Hz jaune 



OCH3 

61) CH 3 S0 2 NHC0-^ V-NH 2 ^ orange 

NHCOCH3 
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62) 



CH 3 S0 2 NHCO 



-O 



NH 2 




jaune 



63 n ^ ^ jaune 




64) ■ ■ j-j-CH, 



jaune 



COCH* 



EXEMPLE 65 

0,5 parties d' un colorant ayant la structure suivante: 

0 NH 2 




S0 2 NHC0CH^ 



est appliqu§ selon la methode generale A preeitee. On obtient ainsi une teintu- 
re de couleur bleue qui est extremement r§guliere et qui pr§sente de tr§s bon- 
nes stability a la lumiere et aux traitements humides. 
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EXEMPLE 65 bis * . 

On introduit dans un reacteur les matiSres suivantes: 

- 320 parties d'alcool butyl ique; 

- 27 parties de quinizarine; 

5 - 27 parties de leuco-quinizarine; 

- 163 parties de p-amino-benz£ne-sulfonac6tamide; 

- 27 parties d'acide borique. 

Le melange est_maintenu a~ temperature du reflux durant 12 heures, puis on le- 

filtre a 80°C et lave a I'aide de 320 parties de butanol a 80°C. 
10 Le gateau r§sultant est s§par§ et subit un entrainement a la vapeur, puis 11 
est filtr§ et s§che. . 

On obtient ainsi 100 parties d'un colorant presentant la structure suivante: 



15 m M ^ SO2NHCOCH. 



20 




SO2NHCOCH3 



lequel est susceptible de teindre en bleu-verdatre les fibres polyamideset 
de donner une coloration plus r§guliere et presentant de bonnes qualit§s de 
resistance. En operant suivant le meme proced§, il est possible, a partir des 
25 colorants suivants, d'obtenir les memes propri§t§s: 



Exemple Colorant I eint ? sur f 1bre$ 

uu,w a a de polyamldes 



0 NH 2 

^^S0 2 NHC0CH 3 
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67) 



0 NHCH 3 




!TM> 



S0 2 NHCOCH 3 



bleu 



68) 



0 NHCH 3 




6 NH 



-Q 



S0 2 NHC0CH 3 



bleu 



69) 



0 OH 





6 NH-£ *-S0 2 NHCOCH 3 . 



bleu-rougeStre 



70) 



0 OH 
0 NH. 



S0 2 NHC0CH 3 



bleu-rouge§tre 
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EXEMPLE 71 

0,5 parties du colorant de formule suivante: 



5 




sont appliqu§es suivant la methode gen§rale A precit§e. On obtient ainsi une 
10 teinture de coul eur jaune qui presente une tres bonne regularit§ et qui pr§sen- * 
te une tres bonne resistance a la lumiere et aux traitemehts huraides. . 

EXEMPLE 72 

0,5 parties d'un colorant ayant la structure suivante: 



20 




S0 2 NHC0CH 3 



est appliqu§ selon la methode genirale A precitee- On obtient ainsi une teintu- 
re de couleur jaune pr§sentant une excellente r§gularit§ et une tres bonne re- 
sistance a la lumiere et aux traitements humides. 
25 EXEMPLE 73 

0,5 parties de colorant ayant la structure suivante: 



30 




NHCOCHg 

sont appliquees selon la methode genirale A precitee. On obtiewt ainsi une 
35 teinture de couleur rouge presentant une bonne regularity et pr€sentant de 
bonnes qualitis de resistance a la lumiere et aux traitements humides. 

Le colorant selon cet exemple est prepare selon* la m§thode suivante: 
a une temperature inferieure a 15°C, on introduit dans une solution formee de 
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0,70 parties de nitrite de sodium dans 5,5 parties en volume d'acide sulfuri- 
que concentre* environ 11 parties en volume d'un m§lange form§ d'acide propio- 
nique et d'adde ac§tique dans le rapport 1:5 en volume. On ajoute alors, 8 une 
tempirature inf§rieure a 5°C, 2 parties de 5-amino-l,2-benzoisothiazolone~l,l- 
5 dioxide, puis encore 11 parties en volume du melange 1:5 d'adde precite; le 
melange reactionnel resultant est agite pendant 2 heures a une temperature com- 
prise entre 0-5°C. 

2,06 parties de m-diethyl ami no-ac6tani Tide sont alors dissoutes dans 
'75 ml du melange i:5 d'acide, puis refroidies a Taide de glace et la solution 
10 de sel de diazonium lui est alors ajoutee. Le melange resultant est tam- 
ponne a Taide d'ac6tate de sodium puis agite durant 1 heure. II pr6cipite 
alors par addition d'eau le colorant de formule: 



15 




20 



ce. precipite est alors lav6 a Taide d'eau, puis seche. 

De fagon similaire, il est possible d'employer suivants: 
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EXEMPLE N° 



COLORANT DIAZO 



COPULANT 



TEINTE SUR LE 
TISSU EN POLYAMIDE" 



74 



75 



76 



/>< C2Hi ' 

^Ji^^NHa W \ CH 2 CH 2 CN 



<C 2 He 
, C 2 H„-0C0CH 3 



NHC0CH 3 



CH 3 



I CH 3 
C 2 H S 



orange 



ecarlate 



ecarlate 



77 




CH, 



C 2 H„OH 



ecarlate 



78 




CH 3 

GH 3 Pj 
CK 2 CH 2 -CH 2 NHbNH-C 2 H 5 



ecarlate 



79 



C2H5 

CH 2 CH 2 CN 



orange 
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ficarl ate 



rouge 



rouge 



€carl ate 



CHiCH 2 0H 
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EXEMPLE 84 

6,12 parties de l-amino-2-chloro-benzene-4-m§thy1sulfone sont ajoutees 
en 1 heure a 15 parties en volume d'acide nitrosyle sulfurique 2N a une tempe- 
rature de 10°C; le melange est alors agitS durant 1 heure et la solution r§sul- 
5 tante est vers§e sur 60 parties d'eau et 60 parties-de glace. La solution 

diazo limpide r§sul tante est versee a 0°C sur une solution formSe de 12,72 par- . 
ties de: _ - 



10 



15 



20 



V=/ ^ C 2 H 5 

NHCONH — — S0 2 NHC0CH 3 , 



150 parties d'eau et 3,0 parties decide chlorhydrique (a 36%). Lorsque la r§ac- 
est acheves, on ajoute de Vac§tate de sodium jusqu'a Tobtention d'un pH de 
Tordre de 4,7 , puis on filtre et lave a Taide d'eau. Le colorant resultant, 
que Ton recueille sous forme d'une poudre rouge, presents la formule suivante: 

CI 



CH 3 S0 2 ^^_N = N -^^- N C^ 2 5 
25 NHCONH _/^V- S0 2 NHCOCH 3 



Une partie du colorant ainsi obtenue est dissoute avec la quantit§ requise de 
NH4OH, puis m§langee au bain colorant dans un appareil de circulation de bain. 

30 100 parties d'un tissu de fibre polyamide 66 sont Introduites dans ce bain, 

maintenu a 50-60°C, puis on porte graduellement la temperature jusqu'au point 
d' ebullition. Apres 10 a 20 minutes d' ebullition, on ajoute au bain graduelle- 
ment de Vacide acetique jusqu'a obtenir un pH de Tordre de 4,5-5. La teinture 
se poursuit sous ebullition durant 40 a 50 minutes supplemental" res, puis le ma- 

35 teriau est rinc§ et seche dans un four. On obtient ainsi une teinte rouge uni- 

forme qui est caracterisee par sa regularit§ et par ses proprietes de resistance 
a la lumifcre et aux traitements humides. En operant siibstantiellement selon la 
methode d§crite ci-dessus, il est possible de preparer les colorants suivants: 
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TEINTE SUR LE TISSU 
DE POL YAM IDE 



rouge 



rouge 




rouge 



CN 

88 0 2 N-(O)-NH 2 
CN 




89 0 2 N -toV-NH 5 
N0 2 



bleu 



bleu 
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violet 



orange 




rouge 



rouge 
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CI 



94) CH3SO2 -^0/-NH 2 Idem rouge 

CI 



95) 



1" -CVn" 2 



idem 



bleu 
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EXEMPLE 98 

1,61 parties de 2 5 5-dichloro-aniline sont ajoutges a une solution de 
20 parties d*eau et 2,5 parties de HC1 (a 36%). Le m§lange sera diazotfe selon 
les methodes classiques a 0-2°C par addition goutte a goutte d'une solution de 
0,69 parties de NaN0 2 dans 15 parties d'eau. Le sel de diazonium est alors ajou- 
t§ a une solution de 2,84 parties de 

> C 2 H 5 

10 J*** ^CH 2 CH 2 CONHS0 2 CH 3 , 



50 parties d'eau, 50 parties de glace, et 1 partie de HC1 (a 36%). Quand cette 
reaction est achevie, on ajoute alors de l'ac§tate de sodium afin que la valeur 
15 du pH soit port§e a 4,7, puis filtre et lave a l'aide d'eau. Le colorant obte-. 
nu, se pr§sentant sous forme d'une poudre jaune-orange, pr§sente la structure 
suivante: 



20 jr V ^ C 2 H 5 

CH 2 CH 2 C0NHS0 2 CH 3 



25 1 partie du colorant ainsi obtenue est dissoute dans la quantite requise de.NH^OH 
puis ajout§e au bain colorant dans un appareil de circulation du bain. 
100 parties d'un tissu de fibre polymadide 66 "Sont Introduites dans ce bain & 
50-60°C, la temperature etant graduellement port£e jusqu'au point d'ebullition. 
Apr§s 10 a 20 minutes de traitement a 1 'ebullition, on ajoute alors graduelle^ 

30 ment de Vacide ac§tique jusqu'a ce que le pH soit de Tordre de 4,4-5. 

On continue la teinture sous ebullition durant 40 a 50 minutes, puis le mat£- 
riau est rinc§ et sechi dans un four. 

On obtient ainsi une nuance rouge uniforme caracterisee par sa rigulatite et 
par ses proprietes de stabilite a la Tumi ere et aux traitements humi des. 




BNSDOCIO: <FR 2367856A1_I_> 

t 



2367856 



EXEMPLE N° COMPOSE rnDI „ . NT TEINTE SUR LE TISSU 
DIAZOTABLE luruLftni OE POLYAHIDE 



99 



102 



103 



106 



COT NH 2 ) — ' \CH 2 CH 2 CONHS0 2 CH. 

CH 3 




100 CH a -|f |VJ idem idem 



ioi O V_„u idem idem 



(OVNHj idem idem 



CI 



0 2 N-^5^-NH 2 ^^ N< \ 



C 2 H 5 

rouge 

CH 2 CH 2 C0NHS0 2 CH 3 



,CN CH a 

104 C1-^S-NH 2 ^^* N \ rOU9e 

V * - CH 2 -CH 2 C0NHS0 2 -£) 



105 I O ! >~ NH 



2 



idem ■ rouge 



* CI C2H5 
CH 3 C0NNHS0 2 -(Q^- NH 2 \Cy- N <y rouge 

/ C 2 HuC0NHS0 2 CH 3 



CI 
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ci 

112 NH 2 idem rouge 
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EXEMPLE 113 
Exemple de teinture dans un solvant 

0,5 parties du colorant prepare selon Vexemple 2 et isole sous forme 
5 saliflee sont dissoutes dans 40 parties d'eau, puis ajoutees a un bain de tein- 
ture qui est contenu dans un apparell sous pression et qui est forme de 100 par- 
• ties de perch loroethylene, de 2 parties d'acide acetlque et de 20 parties d'un 
melange contenant 84,0% de Setrol 0 et 1635 de Setrolene 0; le tout est dilue dans 
2900 parties de perchloroethylene. A une temperature de l'ordre de 20°C, on 1n- 
10 trodult dans ce bain 100 parties d'un tlssu fait de fibres de polyamide 66; le 
bain est alors chauffe a 100°C en 30 minutes et cette temperature est maintenue 
durant 45 minutes. Ens uite le bain est refroidi a 20°C en 20 minutes, puis le 
materlau tra1t§ est lave par perchloroethylene et seche. On obtient a1ns1 une 
teinture de couleur orange uniforme, caracterisee par sa regular1t§ et par ses 
15 bonnes propri§tes de resistance a la lumiere et aux traitements humides. En 

remolacant le COlO»*apt. ^M^aUS-^e. , m — n — „* t «.c equira-renue u Ori--Bviv^a~. 

la structure suivante: 



20 




NHCOCH3 



et en le mettant en oeuvre selon les memes conditions-, on obtient une coloration 
25 qui, par comparaison avec celle precedemment obtenue, est bien moins profonde. 

Bien entendu, 1 'invention n'est pas limitee aux exemples de realisation 
dicrlts et repr§sent§s, elle est susceptible de nombreuses varl antes, access i- 
bles a I'homme de Tart, sans que Ton ne s*§carte de I'esprit de Tinventioir. 
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RE VENDICATIONS 

1. Precede pour Tobtention d'une teinture reguliSre et rapide des fi- 
bres de polyamide synthetique dans tin solvant aqueux ou organique, caractgrisi 
en ce que Ton emploie un colorant exempt de groupes acides carboxyliques ou 

5 sulfoniques et contenant au moins dans sa structure un radical -S0 2 NHC0-. 

2. ProcSde selon la revendication 1, caracteris§ en ce que le colorant 
employs consiste en un colorant monoazo ou pplyazq exempt du group e acide car- 
boxylique ou sulfonique et comprenant au moins un radical -S0 2 NHC0- dans sa 
structure. 

10 3. ProcidS selon la revendication 1, caracteris§ en ce que les colorants 

employes consistent en des colorants anthraquinoniques, exempts de groupes aci- 
des carboxyliques ou sulfoniques et comprenant au moins dans leur structure un 
radical- S0 2 NHC0-. 

4. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que les colorants 
15 employis consistent en des colorants nitroamino dxempts de groupes carboxyli- 
ques ou sulfoniques et comprenant au moins un radical -SO^N^ 

ture. 

5. Proc§d§ selon la revendication 1, caract§ris§ en ce que les colorants 
employes consistent en des colorants de type azamethine exempts de groupes aci- 

20 des carboxyliques ou sulfoniques et comprenant au moins un radical -S0 2 NHC0- 
dans leur structure. 

6; Proc§d§ selon la revendication 2, caracterise en ce que le colorant 
pr§sente la formule g§nerale: 

25 



30 

dans laquelle: 

X est -S0 2 NHC0Ri ou -C0NHS0 2 Ri 

(R x etant un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de 
35 carbone ou un radical aryle); 

F*2> R 3> 1 ndependamment Vun de V autre, sont un atome d 1 hydro- 
gene, de chlore, ou de brome ou un radical alkyle conpre- 
. nant 1 a 4 atomes de carbone ou un groupe N0 2 , CN, SQ 2 R 
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(R etant un radical alkyle comprenant 13 4 atomes de 
carbone) ou SC a NH 1 ; 
Ri,t R 5 » independamment Vun de 1* autre, consistent en un atome 
d'hydrogene ou d'un halogene, ou en un radical -0CH 2 CH 2 0H, 
5 alkyle comprenant 13 4 atomes de carbone, a 1 coxy le compre- 

nant 13 4 atomes de carbone, ou acylamino; 
R 6 , R 7 , independamment Vun de 1 'autre, sontun atome d'hydrogene, 
ou un radical alkyle comprenant 13 4 atomes de carbone, 
CH 2 CH 2 0H, CH 2 CH 2 0-acyle, CH 2 CH 2 CN, CH 2 CH 2 C00R (R etant un 
10 radical alkyle comprenant 15 4 atomes de carbone). 

7. Proc§d§ selon la revendication 2, caracterise en ce que le colorant 

prfisente la formule g§nfirale suivante: 



15 





20 

dans laquelle: 
* v # X est -S0 2 NHC0R 1 ou -C0NHS0 2 Rj , 

(R x etant un radical alkyle comprenant 13 4 atomes de 
25 carbone ou un radical aryle); 

R 2 , R 3 , R^ independamment Tun de Tautre, consistent en un 
atome d'hydrogene, de chlore, ou de brome ou un radical 
alkyle comprenant 13 4 atomes.de carbone ou un groupe 
NO2, CF 3 , CN, S0 2 R (R etant un radical alkyle inferieur), 
30 S0 2 NH2, -C0NRS0 2 - (R etant un atome d'hydrogene ou un radi- 

cal alkyle), COOR (R etant un radical alkyle), CONRRj (R et 
Rj , consistant, independamment Tun de Tautre, en un atome 
d'hydrogene, ou tin radical alkyle inferieur) ou X; 
&5» R6» independamment Tun de V autre, sontun atome d'hydroge- 
35 ne ou d'halogene, ou un radical -OCH2CH2OH ou un radical 

alkyle alcoxyle inferieur ou acylamino; 
R 7 est un atome d'hydrogene, ou un radical alkyle inferieur, 
ou encore un groupe C^Ct^CH, CH 2 CH 2 0R (R etant un radical 
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acyle inf§rieur), CH 2 CH 2 CN, CH 2 CU 2 C00R (R etant un radical 
alkyle infgrieur. 

8. Proc§de selon la revendication2, caracterisg en ce que le colorant 
presente la formule general e suivante: 

5 ' . 



N = N 



10 




15 dans laquelle: 

X est -C0NHS0 2 R x ou -S0 2 NHC0R l9 

(Ri §tant un radical alkyle comprenant 13 4 atonies de 
carbone, ou un radical aryle); 
R2» R u sont, incteperidamment Tun de T autre, un atonie d 1 ^- 
20 drogene, de chlore, ou de brome, un radical alkyle compre- 

nant 1 a 4 atomes de carbone, ou un groupe CN, S0 2 NH 2 , CF 3 , 
-S0 2 R (R etant un radical alkyle inferieur), C00R (R etant 
un radical alkyle inferieur), CONRR' (R, R r §tant, indSpen- 
damment Tun de Tautre, un atome d'hydrogfcne, ou un radi- 
25 cal alkyle infgrieur), -C0NR-S0 2 - (R §tant un atome d'hydro- 

gene, ou un radical alkyle inf§rieur), ou X; 
Rs sont un atome d 1 hydrogene~, ou d'halogSne ou un radical 

alkyle, ou. alcoxyle inferieur;* 
Rg» indgpendamment Tun de Tautre, sont un atome d'hydro- 
30 gene ou un radical alkyle inferieur, CH 2 -CH 2 0H, Ct^Ct^OR 

(R etant un radical alkyle inferieur), CH 2 CH 2 CN, CH 2 CH 2 C00R 
(R etant un radical alkyle inferieur). 
.9. Procede selon la revendi cation 2, caracterise en ce que le colorant pre- 
sente la formule general e: 
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dans laquelle: 

X est S0 2 NHCOR! ou -C0NHS0 2 Ri, 

(Rj etant un radical alkyle comprenant 13 4 atonies de 
carbone, ou un radical aryle); 
R 2 t R3 sont, independamment 1'un de V autre, un atoroe d'hydro- 
gene, de chlore ou de brome ou un radical alkyle compor- 
tant 1 a 4 atomes de carbone ou un groupe N0 2 , CN, SO2NH2, 
S0 2 R (R etant un radical alkyle comprenant 1 3 4 atomes de 
carbone); 

Ri, est un radical alkyle comprenant 13 4 atomes de carbone, 
ou un groupe C0NH 2 , CONRR 1 (R, R 1 etant, ind§pendamment 
Tun de l r autre, un atome d'hydrogene ou un radical alkyle 
comprenant 13 4 atomes de carbone) , ou COOR (R §tarit un 
radical alkyle comprenant 13 4 atomes de carbone); 
R 5 §tant un radical alkyle comprenant 13 4 atomes de carbone, 
un groupe CH 2 CH 2 0H ou un radical aryle (Sventuel 1 ement subs- 
titue par un halogenejou H0 2 ou C0CH 3 . 
10. Proc6d§ selon la revendication 2, caracteris§ eri ce que le colorant 
pr§sente Id formule general e: 



R 2 




X 

dans laquelle: X est S0 2 NHC0R s ou -C0NRS0 2 R 5 , 



* 
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(Rs etant un radical alkyle comprenant 1 a 4 atonies- de 
carbone ou un radical aryle); 
Ri» R3 sont un atome d'hydrogene, de chlore, ou de broroe, 
un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de carbone ou 
5 un groupe CN, N0 2 , S0 2 NH 2 , S0 2 R (R etant un radical alkyle 

comprenant 1 a 4 atomes de carbone); a 
Ri 4 etant un radical alkyle_comprenant_l a 4 atomes de carbone, 
un radical C0NH 2 , 600R (R etant un radical alkyle compre- 
nant 1 a 4 atomes de carbone) ou CONRR' (R, R\ etant, ind§ 
10 pendamment Vun de 1* autre, un atome d'hydrogene ou un 

radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de carbone). 
11. Procede selon la revendi cation 2, caracterisS en ce que le colorant 
prSsente la formule: 

15 R 3 0 R 5 

If I 

/ c — \ 

-CH ^C=0 




20 



C N 

1 I 

0 R., 



dans laquelle: 

X est -S0 2 NHC0R! ou -C0NHS0 2 R x , 
25 (R\ etant un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de 

carbone, ou un radical aryle); 
R2» R 3 sont un atome d'hydrogene, de chlore, ou de brome, ou 
un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de carbone, N0 2 , 
CN, S0 2 NH 2 , S0 2 R (R etant un radical alkyle comprenant 1 I 
30 4 atomes de carbone); 

Ri#» R5 sont independamment Tun de V autre, un atome d 1 hydro- 
gene, ou un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de car- 
bone, ou encore un groupe CM 2 CH 2 0H. 

35 
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12. Procede selonla revendi cation 2, caracterise en ce que le colorant 
presente . la formule generale: 





10 

dans laquelle: 

X est S0 2 NHC0Ra ou -C0NHS0 2 Ri, 

(R x 6tant un radical alkyle comprenant 13 4 atomes de 
carbone, ou un radical aryle); 
15 B 2 , R3 sont, indipendamment Tun de l'autre, un atome d'hydro- 

g£ne, de chlore, ou de brome, un radical alkyle comprenant 
1 § 4 atomes de carbone ou un. groupe N0 2 , CN, S0 2 NH2» 
S0 2 R (R §tant un radical alkyle comprenant 1*4 atomes de 
carbone); 

20 R4, R 5 , R 6 sont, i ndependamment Vun de I 1 autre, un atome d'hy- 

drogene, un radieal alkyle comprenant 13 4 atomes de car- 
bone, ou alcoxyle comprenant 1 a 4 atomes de carbone; 
R 7 est un atome d'hydrog£ne, ou un radical alkyle comprenant 
1 a 4 atomes de carbone, 
25 13. Proc§de sel on la revendi cation 2, caract§ris§ en. ce que le colorant 

prSsente la formule g§n§rale: 

R2 

30 R 3 £ *\ - N = N 





dans laquelle: 

35 X est -S0 2 NHC0Ri ou -CONHSOzR!, 

(R x etant un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de 
carbone, ou un radical aryle); 
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14 



prSsente 



R 2 , R3» R** sont, ind€pendamment Tun de Tautre, un atome 

d'hydrogene, de chlore, ou de brome, un radical alkyle com- 
prenant 1 a 4 atomes de carbone, ou un groupe CN, N0 2 , 
S0 2 NH 2 , S0 2 R (R etant un radical alkyle comprenant 18 4 
atomes de carbone); 
Rs* R 6 sont, independamment Tun de Tautre, un atome d'hydro- 
gene, un radical alkyle comprenant 1 § 4 atomes de carbone \ 
~Proc§d§ selon la revendi cation 2, caract§ris§ en ce que le colorant 
la formule general e: 



10 



15 




N = N 




N - R- 



20 



25 



dans laquelle: 

X est -S0 2 NHC0R! ou -CONHSO^, 

(Rj etant un radical alkyle comprenant 184 atomes de 
carbone ou un radical aryle); 
R 2» R 3 sont , independamment Tun de Tautre, un atome d'hydro- 
gene, de chlore, ou de brome, un radical alkyle comprenant 
1 a 4 atomes de carbone, un groupe. CN, M0 2 , S0* 2 NH 2 , S0 2 R 
(R §tant un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de car- 
bone) ; 

Rii, R 5 etant, ind§pendamment Tun de Tautre, un radical alkyle 
comprenant 1 S 4 atomes de carbone, ou un radical aryle . 
15. Procede selon la revendlcation 2, caractgris§ en ce que le colorant 
presente la formule generale: 



30 



HN 



SO, 



CO 




N = N - A 



35 dans laquelle: 



A est une base copulabl'e qui peut.consister en le radical: 
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dans lequel: 



Ri, Rt| independamment Tun de 1' autre, sont un a tome d'hydro- 
g§ne, ou d'ha1og§ne, ou un radical alkyle comprenant 1 3 
4 atomes de carbone, un radical alcoxyle comprenant 14 4 
atomes de carbone, ou un groupe -0CH 2 CH 2 0H, ou acylamino; 

R 2* R3 , independamment Tun de Tautre, sont un atome d'hydro- 
gene, un radical alkyle contenant 1 a 4 atonies de carbone, 
ou un groupe CH 2 CH 2 0H, CH 2 CH 2 CN, CH 2 CH 2 0-acyle, CH 2 CH 2 C00R 
(R etant un radical alkyle comprenant 1 a 4 atomes de car- 
bone) ; 



ou encore A pouvant etre le radical: 




dan$ lequel: 



Ri est un atome d'hydrog§ne, un radical alkyle comprenant 1 
a 4 atomes de carbone, ou un groupe CH2CH2OH, CHaClfeO-acyTe, 
CH 2 CH 2 CH 2 NHC0NHC 2 H 5 ; 

R 2 etant un atome d'hydrogene ou d'halogfcne ou un radical 
alkyle comprenant 1 a 4 atomes de carbone ou un groupe 
acylamino, ou alkyloxy; 

R3» R 4» R 5 independamment l'un de V autre, sont un atome d'hy- 
drogene, un radical alkyle contenant 1 a 4 atomes de carbone. 
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16. Precede selon la revendi cation 2, caracterisS en ce que le coltfrant 
presente la formule generale: 



R 2 



10 



R 3 



1 HO 0 

R 6 



dans laquelle: 

X e5t -S0 2 NHC0R! ou -C0NHS0 2 Ri, 

(Ri etant un radical alkyle comprenant 13 4 atomei>*i!£ 0 ~ 
15 carbone ou un. radical aryle); 

R 2 , R33 indgpendamment Tun de I'autre, sont un atome d'hydro- 
g£ne» de chlore, ou de brome, un radical alkyle comprenant 
1 § 4 a tomes de carbone ou un grbupe CN» N0 2 , S0 2 NH 2 » 
S0 2 R (R etant un radical alkyle comprenant 13 4 atones de 
20 carbone) ; 

Rif» R5 sont un atome d'hydrogene, un radical alkyle compre- 
nant 1 a 4 atomes de carbone ou un groupe CN; 
R 6 £tant un atome d'hydrogene, ou un radical alkyle comprenant 
1 a 4 atomes de carbone ou un radical aryle. 
25 17. Procede selon la revendi cation 3, caracterlse en ce que le colorant 

presente la formule: 



30 



35 



dans laquelle: 




est -S0 2 NHCOR! ou -C0NHS0 2 Ri, 

(R x est un radical alkyle comprenant 13 4 atomes de 

carbone, ou un radical aryle); . 
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R 2 » R 3 sont un a.tome d'hydrog&ne, de chlore # ou de brome, un 
radical alkyle comprenant 1 d 4 atoraes de cantone* oij un 
groupe CN, N0 2 , S0 2 NH a , S0 2 R (R fetant un radical aikyte 
comprenant 13 4 atomes de carbone); 

Ru est un groupe OH, NH 2 ♦ NHR (R §tant un radical aVfete 
prenant 13 4 atomes de carbone); 

«s» R$ itant un a tome d'hydrogSne, ou un groups OH. flfe, 



6tant entendu que Tun des radicaux ft, , R 5 , Ropeut etre 
dans lequel; 



X, R 2 et R3 sont tels que mentionnfis ci-dessus, 
18, Proc£d§ selon la revendication 4, caractSrisSen ce que 1e 
prfisente la formule; 

. j^y — nh — {^y — x — ^2t^ 

dans Taquelle: 



X est -SIfeNHCO- ou -CONHS0 2 -, 

R x est un a tome d'hydrogene ou de chlore ou m nwtfcal 
kyle comprenant 1 a 4 atomes de carbone* ou a1c©*yte i 
25 prenant 1 a 4 atomes de carbone; 

R 2 #tant un atome d'hydrogSne, de chlore ou de brom m 
radical alkyle comprenant J 5 4 atomes de carbone- 
19. Proc§d§ selon la revendication 5, car^cterise en ce que lea 
rant presente la fonaule g&nerale: 



R 3 CH 3 



35 X CH 3 

dans laquelle; 

X est -SO2NHCORJ ou -CONHS0 2 Rj, 
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(Ri etant un radical alkyle contenant 1 a 4 atonies de 
carbone ou un radical aryle); 
R2» R3 &tant» independammment Tun de l f autre* un atome d'hy- 
drogSne, de chlore, ou de brome un radical alkyle compre- 
5 nant 1 a 4 atomes de carbone ou.un groupe CN, N0 2 , S0 2 NH 2 , 

S0 2 R (R etant un radical alkyle comprenant 13 4 atomes de 
carbone. 

20. Materiaux teints ou impri fries a l.'aide des proced§s selon Tune quel- 
conque des re vend i cations 1 a 19. 
10 21 - Fibres polyamide synthStiques teintes ou imprimees a Taide du pro- 

c6de selon Tune quelconque des revendi cations 1 a 19, 
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